Agent for coating metal surfaces comprises an organic binder, an electrically 
conducting powder, water and active ingredients and/or auxiliary aids 
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Abstract of DE1 9951 133 

Agent for coating metal surfaces comprises 10-30 weight % of an organic binder which hardens at a peak 
metal temperature of 130-159, preferably 135-150 deg C; 30-60 weight % of an electrically conducting 
powder;10-40 weight % water and optionally up to 50 weight % further active ingredients and/or auxiliary 
aids. An Independent claim is also included for a process for coating metal surfaces with an electrically 
conducting corrosion protection layer comprising coating the metal surfaces with the agent to a thickness 
of 1-10 microns m and heated the coated metal surface to 130-159 deg C. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Leitfahige, organische Beschichtungen 

@ Mittel zur Beschichtung von Metalloberflachen, das 
nach dem Ausharten eine elektrisch leitfahige und 
schweiBbare Korrosionsschutzbeschichtung ergibt, das 

a) 10 bis 30 Gew.-% eines organischen Bindemittels, das 
bet einer Objekttemperatur (peak metal temperature 
"PMT) von 130 bis 159°C, vorzugsweise zwischen 135 
und 150°C aushartet, 

b) 30 bis 60 Gew.-% eines Pulvers einer elektrisch leitfahi- 
gen Substanz, 

c) 10 bis 40 Gew.-% Wasser sowie 

d) erwunschtenfalls insgesamt bis zu 50 Gew.-% weitere 
Wirk- und/oder Hilfsstofe enthalt und wobei sich die Men- 
gen zu 100 Gew.-% addieren, Verfahren zur Beschichtung 
von Metalloberflachen mit einer elektrisch leitfahigen or- 
ganischen Korrosionsschutzschicht, wobei man die Me- 
talloberflachen derart mit dem erfindungsgemafcen Mit- 
tel beschichtet daft man nach dem Ausharten eine 
Schichtdicke von 1 bis 10 um erhalt, und die beschichtete 

J Metalloberflache auf eine PMT im Bereich von 130 bis 
159°Cerhitzt 



LU 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft leitfahige und schweiBbare Korrosionsschutzzusammensetzungen zur Beschich- 
tung von Metalloberflachen sowie ein Verfahren zu Beschichtung von Metalloberflachen mit elektrisch leitfahigen orga- 
5 nischen Beschichtungen. 

In der metallverarbeitenden Industrie, insbesondere beim Bau von Kraftfahrzeugen mussen die metallischen Bestand- 
teile der Erzeugnisse vor Korrosion geschutzt werden. Nach herkommlichem Stand der Tbchnik werden dabei die Bleche 
im Walzwerk zunachst mit Korrosionsschutzolen beschichtet und vor der Verformung und dem Stanzen ggf. mit Ziehfet- 
ten beschichtet. Im Kraftfahrzeugbau werden dabei fur die Karosserie bzw. Karosserieteile entsprechend geformte 

10 Blechteile ausgestanzt und unter Verwendung von besagten Ziehfetten oder -oien im Tiefziehverfahren verformt, dann 
im allgemeinen durch SchweiBen und/oder Bordeln und/oder Kleben zusammengefiigt und anschlieBend aufwendig ge- 
reinigt Daran schlieBen sich die korrosionsschutzenden Oberflachenvorbehandlungen wie Phosphatierung und/oder 
Chromatierung an, worauf eine erste Lackschicht mittels Elektrotauchlackierung auf die Bauteile aufgebracht wird. In 
der Regel folgt dieser ersten Elektrotauchlackierung, insbesondere im Falle von Automobilkarosserien, die Aufbringung 

15 mehrerer weiterer Lackschichten. 

In der metallverarbeitenden Industrie wie beispielsweise im Fahrzeug- und Haushaltsgeratebau besteht aus Griinden 
der ProzeBvereinfachung der Wunsch, den Aufwand fur die chemische Korrosionsschutzbehandlung zu verringern. Dies 
kann dadurch geschehen, daB Rohmaterial in Form von Metallblechen oder Metallbandern eingesetzt wird, das bereits 
eine Korrosionsschutzschicht tragt. 

20 Es besteht daher Bedarf, einfachere Herstellungsverfahren zu finden, bei denen bereits vorbeschichtete Bleche ge- 
schweiBt und in bewahrter Weise elektrotauchlackiert werden konnen. So gibt es eine Reihe von Verfahren, bei denen im 
AnschluB an eine Phosphatierung und/oder Chromatierung im sogenannten Coil-Coating- Verfahren eine mehr oder we- 
niger leitfahige organische Beschichtung aufgebracht wird. Dabei sollen diese organischen Beschichtungen in der Regel 
so beschaffen sein, daB sie geniigende elektrische Leitfahigkeit besitzen, um automobiltypische SchweiBverfahren, bei- 

25 spielsweise elektrische PunktschweiBverfahren nicht zu beeintrachtigen. AuBerdem sollen diese Beschichtungen mit 
herkommlichen Elektrotauchlacken beschichtbar sein. 

Insbesondere in der Automobilindustrie werden dabei in neuerer Zeit neben normalen Stahlblechen vermehrt auch die 
nach den verschiedensten Verfahren verzinkten und/oder legierungsverzinkten Stahlbleche, sowie Bleche aus Alumi- 
nium und Magnesium eingesetzt. 

30 Die Beschichtung von Stahlblechen mit organischen Beschichtungen, die schweiBbar sind und die direkt im Walzwerk 
nach dem sogenannten Coil-Coating- Verfahren aufgebracht werden, ist im Prinzip bekannt. 

So beschreibt die DE-C-34 12 234 einen leitfahigen und schweiBbaren Korrosionsschutzprimer fur elektrolytisch 
dunnverzinktes, phosphatiertes oder chromatiertes und verformbares Stahlblech. Dieser Korrosionsschutzprimer besteht 
aus einer Mischung von iiber 60% Zink, Aluminium, Graphit und/oder Molybdandisulfid sowie einem weiteren Korro- 

35 sionsschutzpigment und 33 bis 35% eines organischen Bindemittels sowie etwa 2% eines Dispergierhilfsmittels oder Ka- 
talysators. Als organisches Bindemittel werden Polyesterharze und/oder Epoxidharze sowie deren Derivate vorgeschla- 
gen. Es wird angenommen, daB diese Technologic die Grundlage des in der Industrie unter dem Namen "Bonazinc 2000" 
bekannten Beschichtungsmittels darstellt. Obwohl dieses Verfahren bereits einige Vorzuge gegenuber der eingangs ge- 
schilderten Vorgehensweise - voriibergehender Korrosion sschutr mit Korrosionsschutzolen, gefolgt von nachtraglicher 

40 Entfettung nach dem Zusammenfugen der metallischen Bauteile - bietet, ist das in der DE-C-34 12 234 beschriebene 
Verfahren noch stark verbesserungsbediirftig: 

- Die Einbrenntemperatur fur derartige Beschichtungen liegt mit 250 bis 260°C Peak Metal Temperature (PMT) 
noch zu hoch. Viele neuartige Stahle mit "Bake-Hardening"-EfFekt konnen fur derartig hohe Einbrenntemperaturen 

45 nicht eingesetzt werden. 

- Die Beschichtung ist nicht ausreichend punktschweiBbar. 

- Das Beschichtungsmittel enthalt groBe Mengen organischer Losungsmittel. 

- Die Lackhaftung auf den vorbehandelten Substraten, vorzugsweise verzinkte Stahle, ist nicht immer ausreichend, 
insbesondere wenn starkere Umformungen der Bleche im Automobilpresswerk vorgenommen werden. 

50 

GemaB der Lehre der DE-C-34 12 234 kann das organische Bindemittel aus Polyesterharzen und/oder Epoxidharzen 
sowie deren Derivaten bestehen. Konkret genannt werden ein Epoxid/Phenyl-Prekondensat, ein Epoxyester sowie li- 
neare olfreie Mischpolyester auf Basis Terephthalsaure. 
Die EP-A-573015 beschreibt ein organisches beschichtetes Stahl- Verbundblech bestehend aus einer ein oder zweisei- 

55 tig mit einer Zink oder Zinklegierung beschichteten Oberflache, die mit einem Chromatfilm versehen ist und einer darauf 
befindlichen organischen Beschichtung mit einer Schichtstarke von 0,1 bis 5 um. Die organische Beschichtung ist aus ei- 
ner Primer-Zusammensetzung gebildet, die aus einem organischen Losungsmittel, einem Epoxidharz mit einem Moleku- 
largewicht zwischen 500 und 10.000, einem aromatischen Polyamin und einer Phenol- oder Cresolverbindung als Be- 
schleuniger besteht. Weiterhin enthalt die Primer-Zusammensetzung ein Polyisocyanat sowie kolloidale Kieselsaure. 

60 GemaB der Lehre dieser Schrift wird die organische Beschichtung vorzugsweise in einer Trockenfilm-Schichtstarke von 
0,6 bis 1,6 urn aufgebracht, da diinnere Schichten als 0,1 um zu diinn sind um Korrosionsschutz zu bewirken. 

Schichtstarken iiber 5 jum beeintrachtigen jedoch die SchweiBbarkeit. In analoger Weise beschreibt die DE-A- 
36 40 662 ein oberflachenbehandeltes Stahlblech, umfassend ein zinkiiberzogenes oder mit einer Zinklegierung iiberzo- 
genes Stahlblech, einem auf der Oberflache des Stahlbleches gebildeten Chromatfilm und einer auf dem Chromatfilm ge- 

65 bildeten Schicht einer Harzzusammensetzung. Diese Harzzusammensetzung besteht aus einem basischen Harz, das 
durch Umsetzung eines Epoxidharzes mit Aminen hergestellt wird sowie einer Polyisocyanatverbindung. Auch dieser 
Film darf nur in Trockenfilmstarken von kleiner als etwa 3,5 um aufgebracht werden, weil bei hoheren Schichtstarken 
die SchweiBfahigkeit stark herabgesetzt ist. 
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Die EP-A-380 024 beschreibt organische Beschichtungsmaterialien auf der Basis eines Bisphenol-A-iyp-Epoxidhar- 
zes mit einem Molekulargewicht zwischen 300 und 100.000 sowie einem Polyisocyanat bzw. blockiertem Polyisocyanat, 
pyrogener Kieselsaure sowie mindestens einem organischen Farbpigment. Auch bei diesem Verfahren ist eine chromat- 
haltige Vorbehandlung mit hoher Cr-Auflage erforderlich. Dabei darf die organische Schicht nicht dicker als 2 urn sein, 
da die Bleche mit dickeren organischen Schichten sich nicht befriedigend PunktschweiBen lassen und die Eigenschaften 5 
des auf die organische Beschichtung aufgebrachten Elektrotauchlackes negativ beeinfluBt werden. 

Die WO 99/24515 offenbart eine leitfahige und schweiBbare Korrosionsschutz-Zusammensetzung zur Beschichtung 
von Metalloberfiachen, dadurch gekennzeichnet, daB sie 

a) 10 bis 40 Gew.-% eines organischen Bindemittels enthaltend 10 

aa) mindestens ein Epoxidharz 

ab) mindestens einen Harter ausgewahlt aus Guanidin, substituierten Guanidinen, substituierten Harnstoffen, 
cyclischen tertiaren Aminen und deren Mischungen 

ac) mindestens ein blockiertes Polyurethanharz 

b) 0 bis 15 Gew.-% eines Korrosionsschutzpigments auf Silicatbasis 15 

c) 40 bis 70 Gew.-% pulverformiges Zink, Aluminium, Graphit und/oder Molybdansulfid, RuB, Eisenphosphid 

d) 0 bis 30 Gew.-% eines Losungsmittels enthalten. 

Dieses Beschichtungsmittel wird bei Temperaturen zwischen 160 und 260°C (Objekttemperatur, peak metal tempera- 
ture = PMT) ausgehartet. Diese Einbrenntemperatur ist zu hoch, um fur die sogenannten Bake-Hardening-Stahle ver- 20 
wendet werden zu konnen. 

Es bestand also die Aufgabe, Beschichtungszusammensetzungen bereitzustellen, die den Anforderungen der Automo- 
bilindustrie in alien Punkten geniigen. Im Vergleich zum bekannten Stand der Technik sollen die fur das Coil-Coating- 
Verfahren geeigneten organischen Beschichtungszusammensetzungen in den folgenden Eigenschaften verbessert wer- 
den: 25 

- niedrige Losemittelmenge in dem Beschichtungsstoff 

- niedrigere Einbrenntemperatur vorzugsweise nicht hoher als 159°C PMT 

- deutliche Reduzierung des WeiBrostes auf verzinktem Stahlblech im Salzspriihtest nach DIN 50021, d. h. besse- 

rer Korrosionsschutz 30 

- Verbesserung der Haftung der organischen Beschichtung auf dem metallischen Substrat gemaB einer Bewertung 
nach dem T-Bend-Test (ECCA-Norm) und Impact-Test (ECCA-Norm) 

- AuBenhautfahigkeit (d. h. Verwendbarkeit als AuBenblech einer Automobilkarosse) 

- ausreichender Korrosionsschutz auch bei niedriger Cr-Auflage, vorzugsweise auch bei Cr-freien Vorbehand- 
lungs- Verfahren. 35 

- eine heute noch ubliche Hohlraumversiegelung mit Wachs oder wachshaltigen Produkten kann wegen des ver- 
besserten Korrosionsschutzes uberflussig werden 

- ausreiqhende Eignung fur automobiltypische SchweiBverfahren. 

Die Erfindung betrifft ein Mittel zur Beschichtung von Metalloberfiachen, das nach dem Ausharten eine elektrisch leit- 40 
fahige und schweiBbare Korrosionsschutzbeschichtung ergibt, das 

a) 10 bis 30 Gew.-% eines organischen Bindemittels, das bei einer Objekttemperatur (peak metal temperature 
"PMT") von 130 bis 159°C, vorzugsweise zwischen 135 und 150°C aushartet, 

b) 30 bis 60 Gew.-% eines Pulvers einer elektrisch leitfahigen Substanz, 45 

c) 10bis40Gew.-% Wassersowie 

d) ennrunschtenfalls insgesamt bis zu 50 Gew.-% weitere Wirk- und/oder HilfsstofFe enthalt und wobei sich die 
Mengen zu 100 Gew.-% addieren. 

Zum Ausharten der Beschichtung auf dem Substrat wird das beschichtete Substrat so lange aufgeheizt, bis es eine 50 
Temperatur in dem genannten Bereich angenommen hat. Man bezeichnet diese hochste erreichte Temperatur des Sub- 
strats auch als "peak metal temperature = PMT". Dieses Aufheizen kann beispielsweise in einem beheizten Ofen, insbe- 
sondere in einem Durchlaufofen erfolgen, der in der Regel eine Temperatur deutlich oberhalb der PMT aufweisen mufi 
und der vorzugsweise mit Umluft betrieben wird. Beispielsweise kann die Ofentemperatur bei 350°C liegen, wobei die 
PMT uber die Verweildauer des beschichteten Substrats in der Ofenzone gesteuert werden kann. Vorzugsweise verfahrt 55 
man dabei so, daB man das Substrat nicht langere Zeit auf der PMT halt, sondern es nach Erreichen der PMT sofort ab- 
kiihlen lafit. Hierfur konnen aktive KuhlmaBnahmen wie beispielsweise Abblasen mit Luft vorgesehen werden. Die Zeit- 
dauer bis zum Erreichen der PMT kann dabei unter einer Minute, beispielsweise bei etwa 30 Sekunden liegen. 

Dabei konnen die weiteren Wirk- und/oder HilfsstofFe der Gruppe d) ausgewahlt sein aus organischen Losungsmitteln, 
Neutralisationsmitteln, Korrosionsschutzpigmenten, Verdickern, Entschaumern, Haftvermittlem und Verlaufmitteln. 60 
Dabei ist es bevorzugt, daB das Mittel nicht rnehr als 15 Gew.-%, vorzugsweise nicht mehr als 10 Gew.-% organisches 
Losungsmittel enthalt. Das organische Losungsmittel kann beispielsweise bestehen aus Glykolen, N-Methylpyrrolidon 
oder aus Gemischen hiervon. Demnach ist es bevorzugt, daB das Mittel einen groBeren Gewichtsanteil Wasser als orga- 
nisches Losungsmittel enthalt. Dem Wunsch nach Losungsmittelannut wird hiermit Rechnung getragen. 

Der vergleichsweise hohe Wassergehalt in dem Mittel erlaubt es, dieses durch weitere Wasserzugabe zu verdiinnen. 65 
Das Mittel ist also wasserdispergierbar. 

Die weiteren Wirk- oder HilfsstofTe der Gruppe d) konnen weiterhin Gleitmittel, losliche FarbstofFe, Farbpigmente, 
Netzmittel und Verlaufshilfsmittel umfassen. Als Verlaufshilfsmittel konnen Silane und/oder Siioxane eingesetzt wer- 
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den. Beispiele geeigneter Silane ohne wcitere funktionelle Gruppcn sind lYimethoxymethylsilan, Isobutyltrimethoxysi- 
lan und n-Octyltriethoxysilan. Des weiteren konnen Aminogruppen-haltige Silane verwendet werden wie beispielsweise 
3-Aminopropyltrimethoxysilan, 3-Aminopropyltriethoxysilan, 3-Arninopropylmethyldiethoxysilan und N-(2-Arnino- 
ethyl)-3-aminopropyltrimethoxysitan. Als Silane mit reaktiveren funktionellen Groppen kommen Epoxisilane wie bei- 

5 spiels weise 3-Glycidoxipropyltrimethoxisilan, P(3,4-Epoxicyclohexyl)ethyltriethoxisiian in Betracht. AuBerdem sind 
Silane mit reaktiven Doppelbindungen wie beispielsweise Methacryl-funktionelle Silane oder Vinyls ilane wie beispiels- 
weise Vinyltrimethoxisilan geeignet. Silane mit reaktiven Gruppen wirken nicht nur als Verlaufshilfsmittel, sondem zei- 
gen auch haftvermittelnde Eigenschaften. Hierdurch wird nicht nur die Haftung der organischen Beschichtung auf dem 
Blech, sondern auch die Haftung zwischen der organischen Beschichtung und einem hierauf applizierten Klebstoff ver- 

10 bessert. Mit dem erfindungsgemaBen Mittel beschichtete Bleche oder Bauteile konnen also mit guten Haftungseigen- 
schaften miteinander oder mit anderen Bauteilen verklebt werden. Dabei kann es vorteilhaft sein, die haftvermittelnd 
wirkenden reaktiven Silane kurz vor der Anwendung des erfindungsgemaBen Mittels zur Beschichtung von Metallober- 
flachen in das Mittel einzuarbeiten. "Kurz vor" heiBt dabei, bis zu einige Stunden vor der Durchfuhrung der Beschich- 
tung, zumindest am gleichen Tag, an dem die Beschichtung der Metalloberflache durchgefuhrt wird. Vorzugsweise gibt 

15 man die Silane in Mengen von etwa 0,5 bis etwa 3 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmenge des Mittels dem Mittel zu. 
Als spezieller Wirkstoff der Gruppe d) konnen Korrosionsschutzpigmente in einer Menge von bis zu 15 Gew.-% vor- 
liegen. Vorzugsweise sind die Korrosionsschutzpigmente Silicate, insbesondere calciumhaltige modifizierte Silicate. 

Das Mittel enthalt ein Pulver einer elektrisch leitfahigen Substanz, das es erlaubt, die beschichteten Metalloberflachen 
elektrisch zu verschweiBen und elektrophoretisch zu lackieren, beispielsweise durch kathodische Elektrotauchlackie- 

20 rung. Die elektrisch leitfahige Substanz ist vorzugsweise ausgewahlt aus jeweils pulverformigem Zink, Aluminium, Gra- 
ft t, RuB, Molybdansulfid und/oder Eisenphosphid. Vorzugsweise wird pulverformiges Eisenphosphid eingesetzt, das eine 
mittlere KorngroBe von nicht mehr als 10 um aufweist. Ein derartiges Pulver kann durch Vermahlen eines groberteiligen 
Pulvers erhalten werden. Vorzugsweise liegt die mittlere KorngroBe im Bereich von 2 bis 8 um. Fur die Bestimmung der 
KorngroBe stehen bekannte Methoden wie beispielsweise Lichtstreuung oder Elektronenmikroskopie zur Verfugung. 

25 Das organische Bindemittel kann aus unterschiedlichen Gruppen von Polymeren ausgewahlt werden, sofern sich diese 
bei der genannten PMT von 130 bis 159°C ausharten lassen. Die Hersteller derartiger Polymere geben iiber die erforder- 
liche Hartungstemperatur Auskunft. Beispielsweise kann das organische Bindemittel a) ausgewahlt sein aus Polyure- 
than/Acrylat-Copolymer-Dispersionen, Polyurethan/Polycarbonat-Dispersionen, Polyurethan/Polyester-Dispersionen 
und Acrylat-Copolymer-Dispersionen sowie Mischungen hiervon. Die verwendeten Polyurethane sind vorzugsweise 

30 vom Typ eines anionenaktiven aliphatischen Polycarbonats. 

Das erfindungsgemafie Mittel ist besonders dafiir geeignet, im sogenannten Coil-Coating- Verfahren eingesetzt zu wer- 
den. Hierbei werden Metallbander kontinuierlich beschichtet. Das Mittel kann dabei nach unterschiedlichen Verfahren 
aufgetragen werden, die im Stand der Technik gelaufig sind. Beispielsweise konnen Auftragswalzen verwendet werden, 
mit denen sich direkt die erwiinschte NaBfilmdicke einstellen laBt. Alternativ hierzu kann man das Metallband in das 

35 Mittel eintauchen oder es mit dem Mittel bespriihen. 

Sofem Metallbander beschichtet werden, die unmittelbar zuvor mit einer Metallauflage, beispielsweise mit Zink oder 
Zinklegierungen elektrolytisch oder im Schmelztauchverfahren iiberzogen wurden, ist eine Reinigung der Metalloberfla- 
chen vor dem Auftragen des Mitteis nicht erforderlich. Sind die Metallbander jedoch bereits gelagert worden und insbe- 
sondere mit Korrosionsschutzblen versehen, ist ein Reinigungsschritt notwendig. Das erfindungsgemafie Mittel kann un- 

40 mittelbar auf die gereinigte oder aufgrund des Herstellprozesses blanke Metalloberflache aufgetragen werden. Die erziel- 
bare Korrosionsschutzwirkung laBt sich jedoch verbessern, wenn man die Metalloberflache vor dem Auftragen des Mit- 
tels einer Korrosionsschutz-Vorbehandlung mit anorganischen Reagenzien unterzieht, wie sie im Stand der Technik als 
"Konversionsbehandlung" bekannt ist. Beispielsweise kann es sich hierbei um eine Phosphatierung handeln, insbeson- 
dere eine schichtbildende Zinkphosphatierung, eine Chromatierung oder eine Konversionsbehandlung mit chromfreien 

45 Behandlungsmitteln, beispielsweise auf Basis komplexer Fluoride von Titan und/oder Zirkon. Derartige Vorbehand- 
lungsverfahren sind im Stand der Technik bekannt. 

Das erfindungsgemafie Mittel wird vorzugsweise mit einer solchen NaBfilmdicke auf die Metalloberflache aufgetra- 
gen, daB man nach dem Ausharten eine Schichtdicke im Bereich von etwa 1 bis etwa 10 um erhalt. Vorzugsweise werden 
Schichtdicken im Bereich von 6 bis 8 um eingestellt. DemgemaB betrifft die Erfindung in einem weiteren Aspekt ein Ver- 

50 fahren zur Beschichtung von Metalloberflachen mit einer elektrisch leitfahigen organischen Korrosionsschutzschicht, 
wobei man die Metalloberflachen derart mit einem Mittel nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 6 beschichtet, 
daB man nach dem Ausharten eine Schichtdicke von 1 bis 10 um, vorzugsweise von 6 bis 8 um, erhalt, und die beschich- 
tete Metalloberflache auf eine PMT im Bereich von 130 bis 159°C erhitzt. Die bevorzugte PMT liegt im Bereich von 135 
bis 150°C. 

55 Die zu beschichtenden Metalloberflachen konnen ausgewahlt sein aus Oberflachen von Stahl, verzinktem oder legie- 
rungsverzinktem Stahl, aluminiertem, vorzugsweise feueraluminiertem Stahl, Aluminium oder Magnesium. Dabei wer- 
den unter "Aluminium" oder "Magnesium" die technisch ublichen Legierungen dieser Elemente verstanden, die in den 
betroffenen Anwendungsgebieten (Architekturbereich, Fahrzeugbau, Mbbel- und Gerateindustrie) ublich sind. Bei rae- 
tallbeschichteten Stahlen kann die Metallbeschichtung durch die ublichen elektrolytischen oder Schmelztauchverfahren 

60 erfolgen. 

Insbesondere ist das erfindungsgemafie Verfahren geeignet, sogenannte Bake-Hardening-Stahle mit einer elektrisch 
leitfahigen und schweiBbaren Korrosionsschutzbeschichtung zu beschichten. Da solche Stahle bei zu hoher Objekttem- 
peratur ihre Gefugestruktur und damit ihre gewunschten mechanischen Eigenschaften verandern, sind maximale Objekt- 
temperaturen in einem Temperaturbereich erforderlich, in denen sich das erfindungsgemafie Mittel ausharten laBt. 
65 Schliefilich betrifft die Erfindung jeden Metallgegenstand mit einer Korrosionsschutzschicht, der nach dem erfin- 
dungsgemaBen Verfahren erhaltlich ist. Dabei kann die erfindungsgemaB hergestellt Korrosionsschutzschicht auch mit 
weiteren Lackschichten iiberzogen sein. 

Das erfindungsgemafie Mittei bzw. das erfindungsgemafie Beschichtungsverfahren erlaubt die Herstellung von Metall- 
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teilen, die eine elektrisch schweiBbare und elektrolytisch iiberlackierbare Korrosionsschutzbeschichtung aufweisen, zu 
deren Ausharten keine hohere peak metal temperature als 159°C erforderlich ist. Als elektrisch schweiBbar werden die 
beschichteten Metallteile dann angesehen, wenn sie unter den ublichen Bedingungen der Fugetechnik in der Automobil- 
oder Haushaltsgerateindustrie schweiBbar, vorzugsweise nach dem PunktschweiBverfahren schweiBbar sind. Die erfin- 
dungsgemaBen Beschichtungen besitzen eine ausreichende elektrische Leitfahigkeit, urn eine vollstandige und storungs- 
freie Abscheidung von Elektrotauchlackierungen zu gewahrleisten. 

Bei der Verwendung der erfindungsgemaB beschichteten Metallteile beispielsweise im Fahrzeugbau und in der Haus- 
haltsgerateindustrie konnen chemische Behandlungsstufen fiir die Korrosionsschutzbehandlung der gefertigten Bauteile 
entfallen. Die zusammengefiigten Bauteile, die die erfindungsgemaBe Beschichtung tragen, konnen unmittelbar uberlak- 
kiert werden. An Stellen, an den keine Uberlackierung erfoigt, beispielsweise in Hohlraumen in Fahrzeugkarosserien, 
weisen die erfindungsgemaB beschichteten Metallteile eine ausreichend hohe Korrosionsbestandigkeit auf. Aufwendige 
Arbeitsschritte wie beispielsweise eine Hohlraumkonservierung konnen hierdurch entfallen. Dies vereinfacht zum einen 
die Fertigungsprozesse im Fahrzeugbau und fiihrt gegenuber einer konventionellen Hohlraumversiegelung zu einer Ge- 
wichtsersparnis und damit zu einem geringeren Treibstoffverbrauch. 

Die folgenden Tabellen zeigen Beispiele fur erfindungsgemaBe Mittel. Zusatzlich zur stofflichen Zusammensetzung in 
Gew.-% sind die prozentualen Anteile fur den gesamten Festkorpergehalt des Beschichtungsmittels angegeben, wobei 
der Festkorperanteil zusatzlich untergliedert ist in Anteil Bindemittel und Anteil Pigmente, Pigmente sind die anorgani- 
schen Feststoffe, die die Beschichtungsmittel enthalten. Die Mittel werden vorzugsweise so formuliert, daB sich ein Quo- 
tient der prozentualen Anteile von Pigmente und Bindemittel im Bereich zwischen 3 und 5 ergibt. 

Weiterhin enthalten die Tabellen die Ergebnisse von Korrosionsschutz- und Lackhaftungsprufungen an Probeblechen, 
die mit dem jeweiligen Mittel beschichtet wurden, 

Hierzu wurden 0,8 mm starke elektrolytisch verzinkte Stahlbleche (ZE 50/50) in iiblicher Weise mil einer silicathalti- 
gen no rinse Chromatierung mit Granodine® 1415 A (Fa. Henkel) versehen und anschlieBend mit den erfindungsgema- 
Ben organischen leitfahigen Beschichtungen beschichtet, so daB eine Trockenfilmstarke von etwa 7 um entstand. Die 
peak metal temperature betrug etwa 150°C. AnschlieBend wurden die so beschichteten Bleche teilweise (siehe Tabelle) 
mit einer herkommlichen KTL-Beschichtung versehen, worauf diese gemSB Stand der Technik ausgehartet wurde. 

Wie aus den Testergebnissen in den Tabellen ersichtlich ist, bewirken alle erfindungsgemaBen Beschichtungen einen 
ausgezeichneten Korrosionsschutz. AuBerdem sind die erfindungsgemaBen organischen Beschichtungen gegen die Stan- 
dardlosungsmittel (Methylethylketon) hinreichend bestandig, wie aus dem MEK-Tbst ersichtlich ist. 

Dabei wurden folgende spezielle Prufverfahren verwendet: 
DBL 4062 (Liefervorschrift von Daimler Chrysler) 

Ein dicht gepreBter Punktflansch, KTL-beschichtet ohne Abdichtung und Konservierung wird einem Wechselklimatest 
nach VDA 621-415 uber 10 Zyklen unterzogen. AnschlieBend wird der Flansch geoffnet und die Menge Rotrost wird be- 
urteilt. rO bedeutet Freiheit von Rotrost im geofmeten Flansch. 

GFT-BQ V-Nr.: 24 (Prufvorschrift der Firma Krupp Hoesch Stahl) 
Es wird eine Haftungspriifung analog ECCA-T5 durchgefuhrt. Hierfur wird eine Probe so in das Prufgerat gelegt, daB die 
zu priifende beschichtete Seite nach unten zeigt. Von oben wird eine Metallkugel mit einem Gewicht von 2 kg aus einem 
Meter Hohe auf die Probe fallengelassen. Hierdurch entsteht eine Kuppe auf der Beschichtungsseite, auf die ein Klebe- 
band ausgelegt und bei leichter Drehbewegung mit den Kuppen des Daumens und 2 Fingern mit mittlerer Kraftanwen- 
dung angedriickt und dann ruckartig abgerissen wird. Zur Beurteilung der abgeplatzten Lackmenge wird das Klebeband 
auf ein weiBes Papier geklebt Die Lackabplatzung wird anhand einer Vergleichsskala mit Noten bewertet, wobei die 
Note 1 (keine Lackablosung) den besten Wert, die Note 4 den schlechtesten Wert darstellt. 

GFT-BQ V-Nr.: 06 

Das Prinzip des Tests beruht darauf, durch Wischen mit einem getrankten Lappen festzustellen, in wieweit Lackschich- 
ten gegen das Losemittel Methylethylketon bestandig sind, was in gewisser Weise von der Vernetzung des Lacksystems 
abhangig ist. 

Die Priifung wird mit Verbandwatte DAB 7 N-D1N 61640/Bw ZW durchgefuhrt. Die Gazeschicht der Watte ist von 
der Seite, mit der gepriift werden soli, zu entfernen. Die Watte wird um den FuB eines 1100-1200 g schweren Hobels ge- 
legt und von einer Klammer gehalten. In den Hobel ist eine Bohrung, die einen. Vorrat MEK aufnehmen und langsam an 
die Watte abgeben kann. Es ist darauf zu achten, daB die Watte wahrend der gesamten Priifung naB ist. Der Hobel wird 
auf der zu prufenden Oberflache hin und her geschoben, wobei eine Hin- und Riickbewegung ein Doppelhub ist. In einer 
Sekunde ist ein Doppelhub auszufiihren; die Priifstrecke soil 25 cm lang sein. 

Wichtig: Auf den Hobel darf unter keinen Umstanden Kraft ausgeubt werden! 

Der obere und untere Umkehrpunkt wird auf einer Strecke von 4 cm nicht bewertet, d. h.: von der 25 cm langen Pruf- 
su*ecke wird oben und unten eine Strecke von 4 cm abgezogen. 

Bestimmt wird die Anzahl der Doppelhiibe des Hobels, bis die Beschichtung so weit entfernt ist, daB der Untergrund 
sichtbar wird. In den Ausfuhrungsbeispielen wird der Untergrund auch nach 10 Doppelhiiben noch nicht sichtbar. 
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1. Mittel zur Beschichtung von MetaUoberflachen, das nach dem Ausharten eine elektrisch leitfahige und schweiB- 
bare Korrosionsschutzbeschichtung ergibt, das 

a) 10 bis 30 Gew.-% eines organischen Bindemittels, das bei einer Objekttemperatur (peak metal temperature 
"PMT") von 130 bis 159°C, vorzugsweise zwischen 135 und 150°C aushartet, 

b) 30 bis 60 Gew.-% eines Pulvers einer elektrisch leitfahigen Substanz, 

c) 10 bis 40 Gew.-% Wasser sowie 

d) erwiinschtenfalls insgesamt bis zu 50 Gew.-% weitere Wirk- und/oder Hilfsstoffe 
enlhalt und wobei sich die Mengen zu 100 Gew.-% addieren. 

2. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die weiteren Wirk- und/oder Hilfsstoffe d) ausgewahlt 
sind aus organischen Losungsmitteln, Neutrahsationsmitteln, Korrosionsschutzpigmenten, Verdickern, Entschau- 
mern, Haftvermittlern und Verlaufsmitteln. 
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3. Mittel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB es als Wirk- und/oder Hilfsstoff d) nicht mehr als 
15 Gew.-%, vorzugsweise nicht mehr als 10 Gew.-% organisches Losungsmittel enthalt. 

4. Mittel nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB als elektrisch leitfahige 
Substanz b) pulverformiges Zink, Aluminium, Graphit, RuB, Molybdansulfid und/oder Eisenphosphid enthalt. 

5. Mittel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB es als elektrisch leitfahige Substanz b) pulverformiges Ei- 5 
senphosphid enthalt, das eine mitdere KorngrbBe von nicht mehr als 10 urn aufweist. 

6. Mittel nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB das organische Bindemit- 
tel a) ausgewahlt ist aus Polyurethan/Acrylat-Copolymer-Dispersionen, Polyurethan/Polycarbonat-Dispersionen, 
Polyurethan/Polyester-Dispersionen und Acrylat-Copolymer-Dispersionen sowie Mischungen hiervon. 

7. Verwendung des Mittels nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 6 zum Beschichten von Metallbandern 10 
im Coil-Coating- Verfahren. 

8. Verfahren zur Beschichtung von Metalloberflachen mit einer elektrisch leitfahigen organischen Korrosions- 
schutzschicht, wobei man die Metalloberflachen derart mit einem Mittel nach einem oder mehreren der Anspruche 
1 bis 6 beschichtet, daB man nach dem Ausharten eine Schichtdicke von 1 bis 10 urn erhalt, und die beschichtete 
Metalloberflache auf eine PMT im Bereich von 130 bis 159°C erhitzt. 15 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB die Metalloberflachen ausgewahlt sind aus Oberfla- 
chen von Stahl, verzinktem oder legierungsverzinktem Stahl, aluminiertem Stahl, Aluminium oder Magnesium. 

10. Metallgegenstand mit einer Korrosionsschutzschicht, der nach dem Verfahren nach Anspruch 8 oder 9 erhalt- 
lich ist. 
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